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Kiinstliche Wursthaut. 



Gcgenstand des Hauptpat emes ist eine 
kiinstliche Wursthaut, die dadureh gefcerai- 
zeiehnet ist, dafl sie auf ihrer Inneuwandung 
mit einer Schicht vei-sehen ist, die mindestens 

s einen hochmolekularen alipbatischen Kohlen- 
wasserstoff enthiilt. Zur Herstelhuig dieser 
kunstlichen Wursthaut werd-en- zweckmaBiger- 
weise der hochmolekularc aliphatischo 'KoMcu- 
wasserstoff odev ein Gemiseh soldier Kohlen- 

10 wasserstoffe in: Form einer wasserigen Emul- 
sion auf die Innenwand der Wursthaut ge- 
liracht, wobei voi^zugsweise als Emu ! lsionstra- 
<»cr solche Stof fe Verwendtong finden, die nach 
dom Verdunsten des EmulgiermitteLs eine 

is filnibildende Schicht hinterlassen, in welcher 
die wirksamen Stoffe eingebettet sind. Die so 
orhaltenen Wursthaute losert sich nach deni 
Trocknen und Rauchem der Wurst leicht von 
der Wurstmasse. 

20 Es ist mm wciterhin gefundew word-en, 
*tafi aueh Ester von hochmolekularen alipba- 
tLschen Monoka-i<bonsauren mit Alkoholen, die 
i-iii- (xler mehrwertig sein konnen, den gleichen 
Hffekt wie die im Hauptpatent genannten 

as Substanzeri ergeben, wenn sie auf cllt*. Inneu- 
wandung* der kunstlichen AVursthuMc aufge- 
braeht werden 1 . 

Aueh bei den. Estern hoehmolekularer ali- 
phatiseher Monokarbonsairren, welch letztere 

30 gesattigt oder ungesattigt sein konnen, 1st es 
vorteilhaft, sie in Form einer wasserigen 
Emulsion aufzubringen und aueh sie in einer 
nimbildenden Schicht einzubetten. 



Als Ester von hochmolekularen', gesattig- 
ten o'der ungesattigten aliphatisehen Mono- 35 
karbonsauren sind in erster Linie zu nennen 
tierisehe und pflanzldche Fette, wie beispiels- 
weise Tal'g, Schweineschimalz, Nierenfett, Ko- 
kosfett u. a. Aucb kunstliehe Fettsaiireester, 
wie sie zum Beispiel dureh Hydriercn von 40 
Pf lanzenolen erhalten werden, ge'ben den glei- 
chen Effekt. Pflanaliehe Ole sind vielfach 
gleichf alls verwendbar. Ebenso eignen- sich die 
unter der Bezeiehnung Wachse zusammenge- 
faBtenSubstanzen, die zum groBenTeil Ester 45 
von alipbatischen Monokai'bonsauren mit 'ho- 
beren Alkoholen sind. 

Als filmbildende Sivbstanzen, die geeignet 
sind, die wirksamen Stoffe zu tragen und in 
gleiehmaBiger Verteilung auf der Innerovan- so 
dung der Wursthaut zu halten, sind aueh hier 
hi erster Linie wasserlosliche Zellulosealkyl- 
ather und Starke zu nennen. 

Besonders vortei'lhaft kann es sein, die 
hochmolekularen alipbatischen Monokarbon- 55 
saureester mit den im Hauptpatent genannten 
hoelnnolekularon alipbatischen Koblemwasser- 
stoffen, vor alien Dingetu Paraffin, gemischt 
zu verwenden, da hierdnrch die Festigkeit 
des entstehenden Films groBer ist als bei Ver- <>o 
wenctung der Monokarbonsaureester allein. 

Beispiele: 

1. 4 Teilc Hartparaff in werden rait 1 Teil 
Nierenf ett auf 60 bis 70° erhitzt, bis die Masse 
aeschmolzen ist • VonTlieser flussigen Mischun*r 65 
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werd'en 15 Teile in 100 Teilen einer Sprozen- 
tigen wasscrigen, etvva 55 bis 60° heiBen Lo- 
sung von Methylzellulose einemulgiert. Die 
Emulsion wird in den zu praparierendeu 

s Wurstschlauch eingetullt, der dann durch ein 
Quetschwalzenpaar geMhrt wird. Das Walzen- 
paar wird so eingestellt, daB auf der Innen- 
wandung des Sehlauches nur ein diinner Be- 
kig der Emulsion verbleibt, der ungef a lir 

io einem Prozent der Festsubstanz des fertigen 
trockenen Sehlauches entsprieht. Das Trock- 
nen des praparierten Sehlauches erfalgt in der 
iiblichen Weise drirch Aufblasen. 

2. In eine 2prozentigeMethylzellulosel6sung 

is wird unter Erwarmen auf 55° C so viel Nie- 
renfett eingeriihrt, daB eine lOprozentige Fet- 
emulsion entsteht. Zu dieser Emulsion wird 
anscblieBend noch Kokosf ett gegeben, bis der 
Gesamtgeha.lt an Fetten auf 12.5- °/o angestie- 

20 gen ist. Die Preparation der Wursthaut mit 
dieser Emulsion erf'olgt, wie im Beispiel 1 be- 
schrieben. 

PATENT AXSPRUCH : 
Kunstliche Wvirst'haut, dadureh gckenn- 
25 zeichnet, daB sie auf ihrer Innenwandung mit 
einer Schicht versehen ist, die mindestens 
einen Ester einer hoehmolckulareri 1 aliphat i- 
sehen Monokarbonsiiure enthalt. 

XJNT E R ANS PKCC IT E : 
30 1. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 
spruch, dadureh gefcenn zeichnet, daB die 
Schicht mindestens einen Ester einer hoch- 
molekularen, gesattigten aliphatisehen Mono- 
karbonsaure entha.lt. 
35 2. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 
spruch , dadureh gekennzeichn et , daB di e 



Schicht mindestens einen Ester einer hoch- 
molekularen ungesiittigten aliphatisehen Mo- 
nokarb onsaure ent ha It. 

3. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- « 
spruch, dadureh gekennzeielmet, daB die 
Schicht ein Gemisch von Est em von hocii- 
molekularen aliphat ischen Monoka rhonsauren 
enthalt, 

4. Kunstliche Wurstlunn nach Patentan- 4 s 
spruch und Unteransprueh o, dadureh ge- 
kennzeielmet, daB die Seine in als Exterhoeh- 
motekularer aliphat iseher Monokarbonsauren 
naturlieh vorkommende Fet-te enthalt. 

5. Kunstliche Wursthaut nach Pateutan- so 
spruch, dadureh gekennzeichnet, daB die 
Schicht als Ester hoehmolekularer aliphat i- 
scher Monokarbonsauren Wachse enthalt. 

6. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 
spruch. dadureh gekennzeielmet, daB die 55 
Schicht Ester von hoehmole'kularen aTiphati- 
schen Monokarbonsauren in Mischung mit 
hochmolekularen aliphatisehen Kohlenwasscr- 
st often enthalt. 

7. Kunstliche Wursthaut nach Pateutan- 60 
spruch, dadureh geken-nzeielmet, daB die 
Schicht gebildet ist durch eine filmbi Identic 
Substanz, in welcher die Ester der hoch- 
molekularen aliphatisehen Monoka rbonsaureti 
gleichmaBig und fein verteiit sind. 65 

8. Kunstliche Wursthaut nach Patentan- 
spruch und Unteranspruch 7, dadureh go- 
kenivzeichnet, daB die .Schicht als ftlnibildende 
Substanz Starke enthalt. 

3. Kunstliche Wursthaut nach Pateutan- to 
spruch und Unteranspruch 7, dadureh ge- 
kennzeielmet, daB die Schicht als filmbildende 
Substanz einen ZclhilosealkyUlther enthalt. 

Kalle & Co. Aktiengesellschaft. 

Vertreter: Naegeli & Co., Bern* 
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